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汽车用 聚氨酯 合成革 安全技 术条件 

1 范围 

本标 准规定 了汽车 用聚氨 酯合成 革的安 全技术 要求、 试 验方法 及检验 规则。 
本 标准适 用于以 布基、 聚氨酯 树脂等 为主要 原料， 经 湿法或 干法聚 氨酯涂 层以及 后加工 而制成 
的汽 车用聚 氨酯合 成革。 

2 规 范性引 用文件 

下 列文件 对于本 文件的 应用是 必不可 少的。 凡是 注日期 的引用 文件， 仅所 注日期 的版本 适用于 
本 文件。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 用于本 文件。 
GB/T 2912. 1-2009 纺织品 甲醛 的测定 第 1 部分游 离水解 的甲醛 （水萃 取法） 
GB 8410 汽车 内饰材 料的燃 烧特性 

GB/T 19942-2005 皮革 和皮毛 化 学试验 禁用偶 氮染料 的测定 
GB/T 22807-2008 皮革 和毛皮 化 学试验 六价 铬含量 的测定 
GB/T 22930-2008 皮革 和毛皮 化 学试验 重金 属含量 的测定 
QB/T 2728 - 2005 皮革 物 理和机 械试验 雾 化性能 的测定 

3 安全技 术要求 

汽 车用聚 氨酯合 成革安 全技术 要求应 符合表 1 的 规定。 
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表 1 安全技 术要求 



序 号 


项 目 


单 位 


安全技 术要求 


1 


甲 醛 


rag/kg 


sS 20 


2 


可分 解芳香 胺染料 ' 


rag/kg 


不 得检出 


3 


重金属 


六价铬 


mg/kg 


《 2 


总 铅 


《 90 


总 镉 


sSlOO 


总 汞 


s= 2 


4 


阻燃性 


mm/mi n 


sSlOO 


5 


雾化值 


rag 


《 5 


6 


10 项 挥发性 有机物 b 


t 1 g/g 


总 量 《100 


7 


气 味 


级 


sS 3 


" 在还 原条件 下染料 中不允 许分解 出的致 癌芳香 胺清单 见附录 A 。 
b 苯 系单项 挥发性 有机物 《10 |Llg/g， 具体 见附录 B 中 B.6.2。 



4 试 验方法 
4. 1 甲酲 

按 GB/T 2912. 1-2009 的 有关规 定进行 试验。 
4.2 可分 解芳香 胺染料 

按 GB/T 19942-2005 的 有关规 定进行 试验。 测量的 结果， 芳 香胺组 分含量 《20 mg/kg 时， 报告中 
应写明 "在 实验范 围内， 被检 物上未 检出表 1 中 所列的 有害芳 香胺" ， 说 明不能 测出能 释放出 所列芳 
香胺 的偶氮 染料。 
4. 3 重金属 

4. 3. 1 六价铬 

按 GB/T 22807-2008 的 有关规 定进行 试验。 

4. 3. 2 总铅 

按 GB/T 22930-2008 的 有关规 定进行 试验。 

4. 3. 3 总镉 

按 GB/T 22930-2008 的 有关规 定进行 试验。 
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4. 3. 4 总汞 

按 GB/T 22930- 2008 的 有关规 定进行 试验。 

4.4 阻燃性 

按 GB 8410 的规 定进行 试验。 

4.5 雾化值 

按 QB/T 2728-2005 中质量 法的规 定进行 试验。 

4.6 10 项 挥发性 有机物 

按附录 B 的规 定进行 试验。 

4.7 气味 

按附录 C 的有 关规 定进行 试验。 

5 检 验规则 
5.1 抽样 

从 每批产 品中随 机抽取 1 个 样品。 样品 至少距 离接头 0. 3m 以上， 其 长度为 不小于 0. 5m 的整 幅宽。 
样品 抽取后 应密封 放置， 不应进 行任何 处理。 
5.2 判 定规则 

如果 所有项 目 的 检测结 果符合 本标准 规定的 要求， 则判 定该批 产品的 安全技 术性能 合格。 如果 
有不合 格项， 应在 该批产 品中重 新双倍 抽样复 验全部 项目， 双倍样 品的复 验结果 若全部 合格， 则判 
该批产 品 的 安全技 术性能 合格， 否 则 为不 合格。 
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附录 A 
(规 范性 附录） 
还原 条件下 染料中 不允许 分解出 的芳香 胺清单 



还原 条件下 染料中 不允许 分解出 的芳香 胺见表 A. 1。 

表 A.1 还原条 件下染 料中不 允许分 解出的 芳香胺 



序号 


芳香 胺名称 


化学文 摘编号 


1 


4- 氨 基联苯 (4-Aminodiphenyl) 


92-67-1 


2 


耳 关苯胺 (Benzidine) 


92-87-5 


3 


4- 氯邻 甲苯胺 (4- Chloro- 。- toluidine) 


95-69-2 


4 


2 -萘胺 (2-Naphthylamine) 


91-59-8 


5 


邻氨基 偶氮甲 苯 (2-Aminoazotoluene) 


97-56-3 


6 


2 -氨基 -4- 硝基 甲 苯 （ 2- Amino- 4- ni trotoluene ) 


99-55-8 


7 


对 氯苯胺 ( p-Ch 1 or oani 1 i ne ) 


106-47-8 


8 


2, 4- 二氨基 苯甲醚 (2, 4-Diaminoanisole) 


615-05-4 


9 


4, 4' - 二氨基 二 苯甲院 （4,4' -Diaminodiphenylmethane) 


101-77-9 


10 


3, 3' - 二氣耳 关苯胺 (3,3' -Dichlorobenzidine) 


91-94-1 


11 


3,3' -二 甲氧基 联苯胺 (3,3' -Dimethoxybenzidine) 


119-90-4 


12 


3, 3' - 二甲基 联苯胺 (3, 3' -Dimethylbenzidine) 


119-93-7 


13 


3,3' -二 甲基 -4， 4' -二 氨基二 苯甲烷 
(3,3' -Dimethyl-4, 4' -Diaminodiphenylmethane) 


838-88-0 


14 


3 -氨 基对甲 苯甲醚 （p_ 克 利酊） （p-Cresidine) 


120-71-8 


15 


4,4' - 次甲基 -双- (2- 氯 苯胺) (4,4' -Methylene- bis- (2- Chloroaniline) 


101-14-4 


16 


4, 4' - 二氨基 二苯醚 (4, 4' -Oxydianiline) 


101-80-4 


17 


4,4' -二 氨基二 苯硫醚 (4,4' - Thiodianiline) 


139-65-1 


18 


邻 甲苯胺 (2- Toluidine) 


95-53-4 


19 


2, 4- 二氨 基甲苯 (2, 4-Toluylenediamine) 


95-80-7 


20 


2, 4, 5- 三甲 基苯胺 (2, 4, 5-Trimethylaniline) 


137-17-7 


21 


邻甲氧 基苯胺 (邻 氨基苯 甲醚) (2-Anisidine) 


90-04-0 


22 


2,4- 二甲 基苯胺 (2, 4-Xylidine) 


95-68-1 


23 


2,6- 二甲 基苯胺 (2, 6-Xylidine) 


87-62-7 
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附 录 B 
(规 范性 附录） 
10 项 挥发性 有机物 的测定 

B. 1 目的 

采用 顶空气 相色谱 仪对聚 氨酯合 成革的 10 项 挥发性 有机物 的释放 量进行 检测。 
B.2 试 验准备 

试验中 所有样 品 的转移 及储存 都应在 内 壁附有 铝涂层 的 聚 乙烯袋 内 完成。 采样 应在样 品 到达实 
验 室之后 或在相 应条件 下立刻 进行， 样品 到达实 验室时 间及采 样时间 都应在 标签上 标注。 试 样切割 
后应 在盛有 氯化钙 （CaCl 2 ) 的 干燥器 中放置 24h。 

将 试样放 置于顶 空瓶内 （每组 测试至 少应有 3 个平行 样品） ， 用附有 聚四氟 乙烯涂 层的隔 膜将瓶 
子 密封， 请注 意聚四 氟乙烯 涂层面 应朝向 瓶内。 

B.3 测 试设备 与条件 

B. 3. 1 测试 设备： 

a) 带有顶 空进样 器的毛 细管柱 气相色 谱仪， 火焰 离子化 检测器 （HS-GC-FID) ， 或质谱 检测器 

(HS-GC-MSD) ； 

b) WC0T 毛 细管分 离柱， 其分 离相为 100% 聚 乙二醇 （即 Wax 型） ，内径 0. 25隱， 膜厚 OJStim, 

长度 30m; 或 HP-5MS 内径 0. 25 匪， 膜厚 0. 5 u m， 长度 30m 或相当 柱效色 谱柱； 

c) 分析 天平， 感量 0. lmg ; 

d) 5yL 或 10uL 取 样用注 射器， 使 用时应 确保注 射器内 无空气 残留。 
B.3.2 气 相色谱 参数： 

a) 升温 程序： 50°C 恒温 3min; 然后 升温至 200°C， 速率 12K/min; 200°C 下恒温 4 min; 

b) 进样口 温度： 200 °C; 

c) 检测器 温度： 250 °C ; 

d) 分 流比： 1:20； 

e) 载气： 氦气， 纯度 5s99. 999%; 

f) 载气 流速： 22〜27cm/s; 

B.4 样 品测试 

取 具有代 表性的 样品， 剪碎至 5 匪 x5 匪或 更小， 混匀 后称取 lg， 精确至 0. lmg， 将 样品放 置于顶 
空进样 瓶中， 密封后 待测。 将 顶空测 试瓶在 （120±1) °C 下恒 温加热 5h±5min， 后直接 分析， 每次 
测试 的试样 数量应 不少于 3 个平 行样。 

参 比值应 取至少 3 次 空置瓶 的测试 结果的 算术平 均值。 

瓶 内 的试 样应保 证被测 试完全 ， 参 比值 和校准 曲 线应 明确并 具有可 重复性 。 
B.5 校准 

使用丙 酮制定 标线。 

在 新柱安 装后或 仪器有 任何改 变的情 况下， 应先 运行由 7 个浓度 值组成 的校准 曲线。 另外， 每四 
周 需运行 一组控 制校准 曲线， 每条 曲线应 最少由 3 个 浓度点 组成。 



5 



GB xxxx ― xxxx 



在配置 标准曲 线时， 应分 别配置 每升丁 醇中含 0.1/0. 5/1/5/10/50/100 克丙酮 的七个 浓度。 在制 
定参比 校准曲 线时， 应至 少配置 每升丁 醇中含 0. 5/5/50 克丙酮 的三个 浓度。 

对于 某单一 物质， 校准用 溶液浓 度与丙 酮的控 制校准 溶液浓 度一致 即可， 而 且对于 每一次 测试， 
溶剂 的选用 应保 证在被 测物质 的保 留时 间内无 出峰， 且沸 点 应低于 120°C 。 

用 来校准 的样品 在常温 下应放 置于顶 空进样 器内， 进样器 温度为 120°C ，使用 常规方 法进行 分析; 
气 相色谱 的升温 程序可 在溶剂 冲洗后 中断。 每个 校准溶 液应至 少测试 3 次。 用来 定量某 一物质 的校准 
曲线应 为一条 直线， 校 准溶液 的浓度 单位为 g/l， 其斜 率为校 准系数 K (相 关性 系数必 须大于 0.995) 。 

B. 6 试 验结果 

气 相色谱 检测数 据中单 一物质 的峰面 积都应 分别计 算出； 计 算峰面 积时， 峰 高应大 于基线 3 倍值 
的 10%， 而峰 面积也 应大于 丙酮校 准溶液 （0. 5g/l) 峰 面积的 10%。 该 分析方 法的检 测限峰 高和峰 
面 积都不 能大于 0. 5g/l 丙 酮校准 溶液中 丙酮峰 高和峰 面积的 10%。 
B. 6. 1 单物质 -释放 Ei 

按公式 （B. 1) 计算试 样的单 物质释 放量： 

单物质 峰面积 i X2 

Ei = (B. 1) 

K(i) 

式中： 

Ei 一一 试样的 i 物质释 放量， 单位： ug/g; 

2 一一 表示每 g 样品 及每 10ml 顶空 玻璃瓶 中放置 lg 样品与 2 yl 的校准 溶液； 
K(i) 单物质 i 的 峰面 积与单 物质校 准溶液 中校准 因子。 
B.6.2 10 项挥发 性有机 物清单 

10 项挥 发性有 机物清 单见表 B. 1。 



表 B. 1 10 项挥发 性有机 物清单 



序号 


挥发 性有机 物名称 


化 学文摘 编号. 




甲苯 (Toluene) 


108-88-3 


2 


n- 丁基 醋酸酯 （n-Butyl acetate) 


123-86-4 


3 


H ^一 院 (Undecane) 


1120-21-4 


4 


乙苯 (Ethylbenzene) 


100-41-4 


5 


p- 二甲苯 （p-Xyl ene) 


106-42-3 


6 


m- 二甲苯 (m-Xylene) 


108-38-3 




o- 二甲苯 (o-Xylene) 


95-47-6 


8 


苯乙烯 (Styrene) 


100-42-5 


9 


正 十四烷 （Tetradecane) 


629-59-4 


10 


1， 4- 二氯苯 (1,4-Dichlorobenzene) 


106-46-7 
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B. 6.3 10 项挥发 性有机 物总量 

10 项挥发 性有机 物总量 的计算 方法： 表 B.1 中 所列的 10 项物质 按公式 （B. 1) 分别 计算， 将各计 

算结果 求和。 

为 了确保 所有测 试过程 都满足 要求， 对 于某一 部位的 3 次 测试， 其结 果都应 满足要 求而非 只有平 
均 值满足 即可。 

B.7 质 量控制 

每进行 20 个样品 或一批 样品， 需进行 3 个 浓度的 质量控 制样品 分析， 回收率 应达到 80% 以上； 

每进行 20 个样品 或一批 样品， 需 进行样 品加标 分析， 回收率 应达到 80% 以上； 

每进行 20 个样 品或一 批样品 ， 至少 进行一 个样品 的加 标平行 分析， 平行 差异的 绝对值 应小于 20%; 
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附录 c 
(规 范性 附录） 
气味 的测定 

C. 1 试 验仪器 

a) 恒温测 试箱， 温度 偏差为 ±2°C; 

b) 有密 封盖的 2L 玻璃广 口瓶， 在 每次试 验前应 清洁并 保持洁 净无任 何气味 状态。 
C.2 试 样准备 

裁 取三块 （100±10) cm 3 的 样品， 例如： 1.0mm 厚度的 样品， 尺 寸约为 32cmX 32cm。 
C. 3 试 验步骤 

按 以下步 骤测定 气味： 

a) 将恒温 箱的温 度调至 80°C; 

b) 室温 下将三 块试样 分别折 叠悬空 置于的 3 个有密 封盖的 2 升玻 璃广口 瓶内， 样 品底部 距离广 

口瓶 底至少 10mm。 悬 空的方 式可在 瓶底用 玻璃棒 支空， 或用细 线悬挂 试样， 试样折 叠时应 
保持 试样之 间留有 空隙。 广 口瓶密 封后全 部置于 8(TC 的恒温 箱内， 并保持 （120±2) min ; 

c) 从恒 温箱中 取出带 试样的 容器， 冷却至 （60±5) °C 后进 行气味 测定； 

d) 由三个 有资质 的检验 员独立 测定， 并按表 C.1 的规 定判定 气味的 等级。 若检验 员之间 的检测 

结果 差距两 个等级 以上， 应重新 测定； 

e) 采用 各评分 结果的 算术平 均值说 明气味 特性， 评 定的等 级若介 于两者 之间， 以 最接近 的半级 

四舍 五入。 



表 C. 1 气 味等级 



级 另 IJ 


气味特 性 


1 级 


不易 感觉到 


2 级 


可感 觉到， 但 不刺鼻 


3 级 


可 明显感 觉到， 但 不刺鼻 


4 级 


束 IJ 鼻 


5 级 


非 常刺鼻 


6 级 


不 可忍受 



